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ABSTRACT: 

Wall and ceiling covering composition containing 10 to 12 % by 
weight of 

expanded polystyrene beads and 7 to 10 % by weight of exfoliated 
vermiculite in - 

a binder consisting of an aqueous dispersion of at least one vinyl 
polymer, the 

said aqueous dispersion containing from 48 to 52 % of at least one 
polymer and 

being used in a proportion of 3 0 to 35. % by weight of the product, 
which 

additionally contains 20 to 30 % by weight of water and at least one 
additive 

chosen from the group made up of pigments, fireproof ing agents, 
coalescence 

agent's, fungicides and thickeners. 

The vinyl polymer used may be a homopolymer or a copolymer and more 
particularly a polyvinyl chloride, a vinyl acetate versatate, a styrene 
acrylic 

ester, a vinyl ethylene chloride or a styrene-butadiene polymer. 
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ABSTRACTED- PUB -NO: EP 505650A 
BASIC- ABSTRACT: 

New coating compsns . contain 10 to 12% by wt . of expanded polystyrene 
balls, 7 

to 10% of exfoliated vermiculite in an aq. binder contg. at least one 
vinyl ic 

monomer. The aq. dispersion contains from 48 to 52% of at least one 
polymer 

and is used at a level of from 30 to 35% by wt . in the product which 
contains 

from 2 0 to 3.0% of water. At least one additive chosen from pigments, 
fire-proofing agents, coalescing agents, fungicidies, and thickeners is 
included. 

Preferred vinyl ic polymers are chosen from polyvinyl chloride, vinyl 
acetates 

and versatates, styrene acrylic esters, vinyl ethylene chlorides, 

styrene 

butadiene. 



US E/ ADVANTAGE ' - Compositions are used as decorative coatings on walls 
and 

ceilings. The coatings formed by known means of application give good 
thermal 

insulating properties 
ABSTRACTED -PUB -NO: EP 505650B 
EQUIVALENT-ABSTRACTS : 

Composition for coating for walls and ceilings, characterised in that it 
contains 10-12% by weight of expanded polystyrene and 7-10% of an 
exfoliated 

vermiculite in a binder comprised of an aqueous dispersion of at least 

a vinyl 

polymer. 



® m 



Europaisches Patentamt 
European Patent Office 
Office europeen des brevets 



(fi) Numero de publication : 0 505 650 B1 



FASCICULE DE BREVET EUROPEEN 



© Date de publication du fascicule du brevet : 
27.04.94 Bulletin 94/17 



@ Numero de depdt : 91440049.4 



© int. ci. 6 : C09D 157/00, C09D 5/02, 
C08J 9/35, // (C09D 157/00, 
125:06) 



@ Date de depdt : 11.06.91 



© Revdtement decorattf pour murs et plafonds a base de bllles de polystyrene expanse. 



CO 

o 
m 
<o 

m 
o 
m 



o. 

UJ 



© Priority : 26.03.91 FR 9103829 



@ Date de publication de la demande : 
30.09.92 Bulletin 92/40 



© Mention de la delivrance du brevet : 
27.04.94 Bulletin 94/17 



(84) Etats contractants designes : 
BE ES IT 



© Documents cites : 
GB-A- 2 123 034 

WORLD PATENTS INDEX LATEST Derwent 
Publications Ltd., London, GB; AN 83-751067 



@ Titulaire : STYRODECOR EURL 
Zone Portuaire de Bregaillon 
F-83500 La Seyne sur Mer (FR) 



@ Inventeur : Maurel, Jacques 

5 rue du Docteur Leopold Jaubert 
F-83400 Hydros (FR) 



© Mandataire : Arbousse-Bastlde, Jean-Claude 
Philippe 

CABINET ARBOUSSE BASTIDE 20, rue de 

Copenhague 

F-67000 Strasbourg (FR) 



II est rappeld que : Dans un delai de neuf mois a compter de la date de publication de la mention de la 
delivrance du brevet europeen toute person ne peut faire opposition au brevet europeen delivre, aupres 
de I' Office europeen des brevets. L'opposition doit Stre formee par ecrit et motivee. Elle n'est reputee 
formee qu'apres paiement de la taxe d'opposition (Art. 99(1) Convention sur le brevet europeen). 



Jouve, 18, rue Saint-Denis, 75001 PARIS 



1 



EP 0 505 650 B1 



2 



DescriptI n 

La presente invention a pour objet le produit in- 
dustrial nouveau que constitue un revfitement deco- 
ratif pour murs et plafonds a base de billes de polys- 
tyrene expansE, prEsentant de hautes qualites deso- 
lation thermique etd'absorption acoustique, ainsi que 
des proprietes d'anti-condensation. 

Le produit selon I'invention se caracterise essen- 
tiellement en ce qu'il renferme des billes de polysty- 
rene expanse dans un liant constitue d'une dispersion 
en phase aqueuse d'au moins un polymere vinyl ique, 
et en ce qu'il renferme en outre une certaine quantite 
de vermiculite exfoliee. 

Les billes de polystyrene mises en oeuvre dans 
le produit selon I'invention sont avantageusementdes 
billes de polystyrene ignrfuge de diametre compris 
entre 1 et 3 mm, et elles entrent dans la composition 
du produit selon I'invention a raison de 10 a 12 % en 
poids. 

La vermiculite exfoliEe confere au produit selon 
I'invention des proprietes d'anti-condensation. Elle 
est avantageusement mise en oeuvre a raison de 7 a 
10% en poids. 

Le polymere vinylique mis en oeuvre dans le pro- 
duit selon I'invention peut Etre n'importe quel homo- 
polymere ou copolymere vinylique, tel qu'un chlorure 
de polyvinyl©, un polyacetate de vinyl e, un acetate 
versatate de vinyle, un styrene ester acryl ique, un po- 
lymere styrene- butadiene, un vinyle ethylene chloru- 
re, cette Enumeration n'Etant pas limitative. Ledit po- 
lymere est incorpore dans I e produit selon I'invention 
sous forme d'une dispersion aqueuse, dans taquelle 
il est mis en oeuvre a raison de 48 a 52 % en poids, 
ladite dispersion aqueuse etant elle-mEme mise en 
oeuvre a raison de 30 a 35 % en poids du produit final, 
qui renferme additionnellement 20 a 30 % en poids 
d'eau. 

Le produit selon I'invention peut renfermer en ou- 
tre divers additifs tels que des pigments, des agents 
ignrfuges, des agents de coalescence, des fongici- 
des, et des Epaississants. 

Les pigments peuvent Etre incorpores dans le 
produit selon I'invention a raison de 2 a 5 % en poids. 
Atitre d'exemple de pigments utilisables on peut citer 
le dioxyde de titane, I'oxyde de fer jaune, rouge ou 
noir et les colorants universels mis en oeuvre dans ce 
type d'application pour obtenir des teintes vives. 

Les agents ignrfuges peuvent etre incorpores 
dans le produit selon ('invention a raison de 3 a 5 % 
en poids. Atitre d'exemple d 'agents ignifuges utilisa- 
bles on peut citer I'oxyde d'antimoine, la paraffine 
chloree ou les composes halogenes connus pour ce 
type d'application. 

Les agents de coalescence peuvent Etre mis en 
oeuvre dans le produit selon I'invention a raison de 
0,5 a 2 % en poids. A titre d'exemple de tels agents 
on peut citer le white spirit, I'hexylene glycol, I'acetate 



de butyl carbitol ainsi que les produits commercialises 
sous les marques TEXANOL et DOWANOL par les f ir- 
mes americaines TEXACO et DOW CHEMICAL. 

Les fongicides peuvent Etre mis en oeuvre dans 
5 le precede selon I'invention a raison de 0,3 a 0,7 % en 
poids. A titre d'exemple de fongicides utilisables on 
peut citer les derives phenol iques, mercuriels et stan- 
niques, ainsi que les thiazolines. 

Enf in les Epaississants peuvent etre mis en oeu- 
10 vre dans le procede selon I'invention a raison de 0,05 
a 0,3 % en poids. Atitre d'exemple d'epaississants uti- 
lisables on peut citer les ethers de cellulose, les Emul- 
sions acryliques et les polyurethannes hydrosolu- 
bles. 

15 Le produit selon I'invention se prepare aisement 

par introduction, dans la quantite d'eau choisie, d'un 
polymere vinylique ou d'un melange de polymeres vi- 
nyl iques, sous agitation vive, de maniere a former la 
suspension. Les additifs choisis sont ensuite ajoutes, 

20 toujours sous agitation, puis I'ensemble est deverse 
surles billes de polystyrene expanse et melange soi- 
gneusement pendant 30 a 45 minutes avant d'etre 
conditionne dans des recipients hermetiquement fer- 
mes. 

25 Le produit selon I'invention, destine a etre appli- 

que par projection mecanique sur les murs et les pla- 
fonds, seche par Evaporation de I'eau qu'il renferme, 
la quantite d'eau a evaporer Etant d'environ 50 % du 
poids du produit Son sEchage, qui doit Etre realise a 

30 une temperature superieure a 1 0 °C, necessite de 48 
a 72 heures, selon les conditions ambiantes. 

L'application du produit selon I'invention s'effec- 
tue a ('aide d'un dispositif approprie et soit en continu, 
par exemple avec une machine a vis sans fin de type 

35 connu, soit en discontinu avec une machine induant 
un compresseur, un reservoir et un tuyau d'air, la 
pression en sortie de buse devant Etre prEfErentielle- 
ment reglee a 3 a 4 bars. 

Lors de l'application, la distance de projection est 

40 de preference comprise entre 70 cm et 1 m, et elle 
s'effectue de preference par mouvements circulates 
sur i'ensemble de la surface a traiter. 

Le produit selon I'invention s'apptique prEfEren- 
tiellement en une seule couche dont I'epaisseur ap- 

45 proximative est de 1 ,5 cm, et dont la couleur est fonc- 
tion des pigments qu'il renferme. 

Du faitdesa composition, le produit selon ('inven- 
tion constitue un excellent isolant thermique, la 
combinaison du polystyrene et de la vermiculite lui 

50 conferant des qualites d'isolation thermique en faible 
epaisseur. 

D'autre part le produit selon I'invention confere 
aux locaux ou il est appliquE une correction acousti- 
que due a son Etat de surface irrEgulier, qui absorbe 
55 le bruit 

Enfin le produit selon ('invention du fait de ses 
qualites d'isolation thermique, permet d'abaisser le 
point de rosee des locaux ou il est appliquE, jouant de 
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c fait te role d regulateur hygrothermique, et d' autre 
part, du fait des proprietes absorbantes de la vermi- 
culite, il permet d'eviter les phenomenes de conden- 
sation. 5 

Le produit selon I'invention peut etre applique sur 
n'importe quelle surface propre, qu'elle soit metal I i- 
que, en bois, en platre, en be ton, ou autre materiau. 

L'exemple qui suit est fourni a titre d'illustration de 
la presents invention, etant bien entendu qu'il ne pre- 10 
sente vis-a-vis d'elle aucun caractere limitatif. 

EXEMPLE 

Dans un malaxeur de 5000 I a axe longitudinal 15 
tournant a 1 5 tours/mn on introduit 4800 1 de billes de 
polystyrene expanse. 

D'autre part, dans un melangeur comportant un 
rotor a vitesse variable, on prepare une pate-mere en 
introduisant dans 1 50 litres d'eau, sous agitation vive 20 
(environ 600t/mn), 275 kg d'une dispersion de resin e 
styrene ester acrylique a 50% d 'extra it sec vendue 
sous la denomination "DILEXO AS 2 K" par la f irme 
americaine TEXACO Inc. 

On y introduit ensuite, en maintenant I'agitation, 25 
les additrfs suivants : 

- 25 kg de paraffine chloree a 70 % de chtore 
vendue sous la denomination "CERECLOR 
70P" par la f irme allemande HOECHST A.G. 

- 10 kg de trioxyde d'antimoine. 30 

- 2 kg d 'acetate de butyl carbitol. 

- 4 kg d'hexylene glycol. 

- 5 kg d'isothiazolinone-3 vendue sous la deno- 
mination "SKANE M 8" par la f irme americaine 
ROHM & HAAS. 35 

- 70 kg de vermiculite SF. 

- 20 kg de trtane CR821 . 

Dans une autre cuve, on disperse dans 50 litres 
d'eau 1,8 kg d'etherde cellulose vendu sous la deno- 
mination "METHOCEL J12HS" par la firme americai- 40 
ne DOW CHEMICAL et on introduit cette suspension 
dans le melangeur immediatement avant le tranfert 
de I'ensemble vers le malaxeur contenant les billes de 
polystyrene, transfert opere a I'aide d'une pompe. On 
rince alors le melangeur avec 100 litres d'eau que Ton 45 
transvase egalement dans le malaxeur. 

Apres malaxage pendant environ 45 minutes, le 
produit est conditionne dans des recipients que Ton 
ferme hermetiquement. 



Revendlcations 

1. Composition pour revetement de murs et pla- 
fonds, caracterisee en ce qu'elle renferme 10 a 55 
12 % en poids de billes de polystyrene expanse 
et 7 a 10 % en poids de vermiculite exfoliee dans 
un liant constitue d'une dispersion aqueuse d'au 
moins un polymere vinylique. 



2. Composition selon la revendication 1 , caracterise 
en ce que la dispersion aqueuse renferme de 48 
a 52 % d'au moins un polymere, ladite dispersion 
etant mise en oeuvre a raison de 30 a 35 % en 
poids de la composition, qui renferme addrtion- 
nellement 20 a 30 % en poids d'eau. 

3. Composition selon la revendication 1 ou la reven- 
dication 2, caracterisee en ce que le polymere vi- 
nylique est choisi dans le groupe forme par les 
chlorures de polyvinyie, les acetates versatates 
de vinyle, les styrene esters acryliques, les vinyle 
ethylene chlorures et les polymeres styrene-bu- 
tadiene. 

4. Composition selon J'une quelconque des revendk 
cations precedentes, caracterisee en ce qu'elle 
renferme en outre au moins un add itif choisi dans 
le groupe forme par les pigments, les agents igni- 
fuges, les agents de coalescence, les fongicides 
et les epaississants. 

5. Composition selon Tune quelconque des revendi- 
cations precedentes, caracterisee en ce qu'elle 
renferme 2 a 5 % en poids d'au moins un pigment, 
3 a 5 % en poids d'au moins un agent ignifuge, 0,5 
a 2 % en poids d'au moins un agent de coalescen- 
ce, 0,3 a 0,7 % en poids d'au moins un fongicide 
et 0,05 a 0,3 % en poids d'au moins un epaissis- 
sant. 

6. Composition selon la revendication 4 ou la reven- 
dication 5, caracterisee en ce que les pigments 
sont choisis dans le groupe forme par les oxydes 
de titan e, les oxydes de fer jaune, rouge et noir 
et les colorants universels. 

7. Composition selon la revendication 4 ou la reven- 
dication 5, caracterisee en ce que les agents ignt- 
fuges sont choisis dans le groupe forme par I'oxy- 
de d'antimoine, la paraffine chloree et les compo- 
ses halogenes. 

8. Composition selon la revendication 4 ou la reven- 
dication 5, caracterisee en ce que les agents de 
coalescence sont choisis dans le groupe forme 
par le white spirit I'hexylene glycol et I'acetate de 
butyl carbitol. 

9. Composition selon la revendication 4 ou la reven- 
dication 5, caracterisee en ce que les fongicides 
sont choisis dans le groupe forme par les derives 
phenoliques, mercuriels et stanniques, et les 
thiazolines. 

1 0. Composition selon la revendication 4 ou la reven- 
dication 5, caracterisee en ce que les epaissis- 
sants sont choisis dans le groupe forme par les 
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others de cellulose, les emulsions acryliques t 
les polyurethannes hydrosolubles. 



Patentanspruche 

1. Mischung zur Beschichtung von Wanden und 
Decken, gekennzeichnet durch einen Gehalt 

von 10 bis 12 Gew.-% an KGgelchen aus expan- 10 
diertem Polystyrol und 7 bis 10 Gew.-% an abge- 
schtefertem Vermiculit in einem Bindemittel, wel- 
ches aus einer wassrigen Dispersion mit minde- 
stens einem Vinytpolymer besteht. 

15 

2. Mischung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daft die wassrige Dispersion einen Ge- 
halt von 48 bis 52 Gew.-% eines Polymers auf- 
weist und die Mischung zu 30 bis 35 Gew.-% aus 
dieser Dispersion besteht sowie zusatzlich 20 bis 20 
30 Gew.-% Wasser auf weist. 

3. Mischung nach einem der Anspruche 1 Oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, daft das Vinyl poly- 
mer ausgewShlt ist aus der Gruppe der chlorier- 25 
ten Polyvinyle, der Vinylacetate, der Acrylstyrol- 
ester, der chlorierten Vinytathylene und der Sty- 

rol butad ie n polymere. 

4. Mischung nach einem der voranstehenden An- 30 
spruche, dadurch gekennzeichnet, da& sie zu- 
satzlich ein Additiv aufweist, welches ausgewahlt 

ist aus der Gruppe der Pigmente, der 
flammhemmenden Substanzen, der Bindemittel, 
der Fungizide und der Verdickungsmittel. 35 

5. Mischung nach einem der voranstehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, dad sie einen Ge- 
halt von 2 bis 5 Gew.- % mindestens eines Pig- 
ments, 3 bis 5 Gew.-% mindestens einer 40 
flammhemmenden Substanz, 0,5 bis 2 Gew.-% 
mindestens eines Bindemittels, 0,3 bis 0,7 Gew.-% 
mindestens eines Fungizids und 0,05 bis 0,3 Gew.- 

% mindestens eines Verdickungsmittels aufweist 

45 

6. Mischung nach einem der Anspruche 4 Oder 5, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Pigmente 
ausgewahlt sind aus der Gruppe der Titanoxide, 
dergelben, roten und schwarzen Eisenoxide und 

der Universalfarbstoffe. so 

7. Mischung nach einem der Anspruche 4 Oder 5, 
dadurch gekennzeichnet, da& die 
flammhemmenden Substanzen ausgewahlt sind 

aus der Gruppe der Antimonoxide, chlorierten 55 
Paraffine und halogenierten Substanzen. 

8. Mischung nach einem der Anspruche 4 Oder 5, 
dadurch gekennzeichnet, daft die Bindemittel 



ausgewahlt sind aus der durch Alkohol, 
Hexylenglycol und Butylcarbitolacetat gebildeten 
Gruppe. 

9. Mischung nach einem der Anspruche 4 Oder 5, 
dadurch gekennzeichnet, daft die Fungizide 
ausgewahlt sind aus der Gruppe der Phenol-, 
Quecksilber- und Stannitderivate und der Thiazo- 
line. 

10. Mischung nach einem der Anspruche 4 oder 5, 
dadurch gekennzeichnet, daft die Verdickungs- 
mittel ausgewShlt sind aus der Gruppe der Cellu- 
loseather, Acrylemulsionen und wasserloslichen 
Polyurethane. 



Claims 

1. Composition for coating for walls and ceilings 
characterised in that it contains 10-12% by 
weight of expanded polystyrene and 7-10% of an 
exfoliated vermicultte in a binder comprised of an 
aqueous dispersion of at least a vinyl polymer. 

2. Composition according to claim 1 characterised 
in that the aqueous dispersion comprises 48- 
52% of at least a polymer, which dispersion being 
implemented with 30-35% by weight of the com- 
position, which comprises additionally 20-30% by 
weight of water. 

3. Composition according to claim 1 or claim 2 char- 
acterised in that the vinyl polymer is chosen from 
the group of polyvinyl chlorides, the versatate vi- 
nyl acetates, the acrylic styrene esters, the vinyl 
ethylene chlorides and the styrene-butadiene 
polymers. 

4. Composition according to any one of the preced- 
ing claims characterised in that it contains fur- 
thermore at least an additive chosen from the 
group formed by pigments, fire proofing agents, 
coalescing agents, fungicides and thickeners. 

5. Composition according to any one of the preced- 
ing claims characterised in that it contains 2-5% 
by weight of at least a pigment, 3-5% by weight 
of at least a fire proofing agent, 0.5-2% by weight 
of at least a coalescing agent, 0.3-0.7% by weight 
of at least a fungicide and 0.05-0.3% by weight of 
at least a thickener. 

6. Composition accord ing to claim 4 or claim 5 char- 
acterised in that the pigments are chosen from 
the group formed by the titanium oxides, the yel- 
low, red and black iron oxides and the universal 
colorants. 
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7. Composition according to claim 4 or claim 5 char- 
acterised in that the fire proofing agents are 
chosen from the group formed by antimony ox- 
ide, chlorinated paraffin and the halogen com- 5 
pounds. 

8. Composition according to claim 4 or claim 5 char- 
acterised in that the coalescing agents are chos- 
en from the group formed by white spirit, hexy- 10 
lene glycol and butyl carbitol acetate. 

9. Composition according to claim 4 or claim 5 char- 
acterised in that the fungicides are chosen from 

the group formed by the phenolic, mercurial and 15 
stannic derivatives and the thiazolines. 

1 0. Composition according to claim 4 or claim 5 char- 
acterised in that the thickeners are chosen from 

the group formed by the cellulose ethers, the ao 20 
rytic emulsions and the water soluble polyur- 
ethanes. 
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